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On connait les pates qui doivent proteger 
la peau humaine, avant le maquillage, 
ou les articles de commerce avant d'Stre 
colored. 

EUes consistent generalement en savon, 
gomme arabique, suint, ou vaseline, glyce- 
rine et eau, ou bien en pigments, farine de 
froment, blanc de nieudon et glycerine. Les 
couches ainsi etalees peuvent etre, si neces- 
saire, enlevees avec de i'eau. 

Dans un but analogue on peut recouvrir 
les objets d'une couche de gras. Cet enduit 
doit etre enlev^ ensuite au moyen de soi- 
vants organiques. 

Mais 1'ablation de ces couches protec- 
trices est oiseuse et entraine souvent la 
deterioration de leur support. Lorsque ces 
pates doivent etre enlevees avec de I'eau ou 
des soivants organiques, on risque de voir 
30 I'eau couier dans les plis ou les parois et y 
provoquer des gonflements ou des corro- 
sions, ou encore la couche de gras etre 
attaqu^e par les soivants organiques. Mais 
lorsque I'on utilise une spatule, les surfaces 
a 5 vernies sont endommagees. Si la pate 
contient du savon, i'objet laque" est attaque 
par le savon. En [particulier la protection 
de verre artificiel obtenu avec des esters 
d'acides polyacryliques est impossible au 
3o moyen de pates contenant des pigments, 
par suite des traces qui ne manqueraient 



pas de resulter de son nettoyage et de son 
stSchage avec un chiffon. 

L'utilisation de telles pates ne convient 
pas non plus lorsque certaines parties 35 
doivent etre peintes, car les poils du pinceau 
en arracheraient ou repoueseraient les pig- 
ments. D'autre part on ne peut les utiiiser 
non plus pour la protection des fengtres 
des -wagons ou des avions car eiles les Ao 
obscurcissent. Enfin ces pates ne sont ptfs 
r^fractaires aux bacteries. 

La pr^sente invention remedie a tous les 
inconvenients des pates connues. La nou- 
velle pace protectrice consiste en un melange h 5 
d'une substance deposant un fil protecteur 
(par exemple les derives ceilulosiques), 
d'une substance ol£agineuse (par exemple 
1'huile de vaseline) et d'une substance 
hygroscopique (par exemple la glycerine) 5o 
avec un diluant (comme I'eau par exemple). 

Comme substances deposant un film, on 
peut employer outre les ethers ou esters 
cellulosiques, toutes les substances analo- 
gues, par exemple les esters polymerises 55 
d'acides acryliques, les esters de vinyie, 
etc., Thuile de vaseline peut etre remplac^e 
par une autre matiere huileuse ou grasse, 
par exemple ThuUe de paraffine, les huiies 
de poisson, 1'huile de lin, les huiies ligneuses, 60 
les huiies fluides, le suint ou analogues. Au 
heii de la glycerine, on peut egalement 
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employer une substance analogue, par 
exemple le glycol. 

line formule £prouvee consiste en : 

500 gr. de mdthylceliuiose dissoute dans 
5 i'eau en solution 1/14 ; 

160 gr. d'huile de vaseline : 

140 gr. de glycerine. 

II est egalement possible d'obtenir un 
film plus dur en ajoutant des iaques ou des 

i o cires. Dans ce cas les melanges recoivent 
des adjuvants de Iaques quelconques natu- 
relles, par exemple Iaques a i'aicool, a 
1'huile, Iaques nitrees, resineuses ou au 
caoutchouc chlore, ou des cires ou parafnnes 

1 5 synthetiques ou naturelles. Une formule 
utilisable est par exemple la suivante : 

500 gr. de methylcellulose dissoute dans 
I'eau en solution 1/4 ; 

160 gr. d'huile de vaseline ; 

a o 140 gr. de glycerine ; 

40 gr. de cire artificielle dissoute ou de 
paraffine dissoute. 

Les formules peuvent varier dans de 
grandes proportions. Suivant les eircon- 

a5 stances il suffit d'ajouter de 1 a 2 % de 
glycerine ou de glycol. 

La nouvelle pate present e les avantages 
suivants. Elle peut etre appliquee facilement 
sur toute partie a proteger. Elle seche en un 

3o temps relativement court et peut etre 
onlevee facilement et sans inconvenient 
comme une pellicule de caoutchouc. Elle 
n'abandonne pratique men t aucun depot 
sur les parties a proteger, de sorte qu'il est 

35 inutile, le plus souvent, de les nettoyer. La 
pate 6ta\6e forme une pellicule tellement 
resist ante qu'on peut y passer le pinceau 
sans la deteriorer. 

II faut mentionner particulierement que 

io la pate convient parfaitement pour recou- 
vrir le verre artificiel tire des esters d'acides 
polyacryliques, que Ton protegeait jusqu'a 
present avec des bandes et du papier. Tou- 
tefois, lors de la manipulation de Iaques 

6 5 contenant de Tac^tone, le verre artiiiciel 
se ternissait et 6tait attaque\ 

Comme la pate, une fois seche, forme une 
pellicule assez rigide, on peut I'employer 
egalement comme papier ou feuille d'alu- 

5o minium pour gabarit. Elle presente alors 
1'avantage ne de pas necessiter, comme 
jusqu'a present pour les papiers ou les 
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folicules, un collage prealable, puis apres 
le d^coupage des inscriptions, d'etre mouil- 
lee pour etre retiree. Elle repose en outre 55 
toujours regulierement sur le support, en 
sorte que lors de la projection il n'est pas 
possible de faire des £claboussures de cou- 
leur sous les lettres decouples. En outre, 
la composition de la pate est choisie telle (Jo 
qii'ii se forme sur la surface de Fobjet a 
recouvrir une peau seche qui, par suite de 
sa teneur en huile, et pour une longue 
periode ; agit toujours sur la surface supe- 
rieure comme couche protectrice absorbant 65 
la poussiere. 

De plus la pate est translucide. On peut la 
colorer sans qu'elle perde desatranslucidite. 
La difference de coloration de la pate avec 
i'objet procure souvent de gros avantages, 70 
puisqu elle permet d'elargir les possibilites 
d'appiication. 

De meme, la nouvelle pate sert de protec- 
tion contre le mordancage. 

Enfin on peut I'employer a la place du 7 5 
papier pour proteger les surfaces polies 
ou tres dedicates et dans ce dernier cas, elle 
a 1'avantage de ne pas laisser passer la pous- 
siere. 

La pratique a montre en outre que 80 
Temploi de la pate pour la protection des 
vitres de fen&tres ou en verre artificiel 
suivant T invention permettait de realiser 
des economies de temps appreciables. 

* L'application de la pate peut se faire 85 
au moyen du pinceau ou par le pistolet. On 
ne peututiliserle pistolet que si par exemple 
il s'agit de proteger les parois laterales 
dans des cabines d'appiication au pistolet, 
et lorsqu'il s'agit de delimiter exactement go 
la surface a recouvrir. 

RtSSTTMiE. 

La presente invention vise une pate 
protectrice destinee a etre, appliquee sur 
la peau ou sur des objets manufactures, et go 
caracterisee par les points suivants pris 
separement ou en combinaison : 

1° La pate est un melange d'une sub- 
stance formant un film, comme par exemple 
les derives cellulosiques, d'une substance 100 
ol^agineuse comme par exemple Thuile de 
vaseline, et d'une substance hygrosco- 
pique comme par exemple la glycerine, avec 
un diluant comme Teau par exemple ; 
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2 ° La pate protectrice est constitute par 
un melange de methylcellulose, d'eau, 
dhuile de vaseline et de glycerine ; 
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3° La pate contient un adjuvant en 
substance durcissante comme les laques, lee 
cires ou les resineux. 
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